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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. in Frankfurt a. ML*) 
Verfahren zum Schutz von Magnesium und Magnesiumlegierungen gegen den 
Angriff vonWasser und Alkoholen bei gewohnlicher und erhohter Temperatur 

Patentiert im Deutschen Reiche vom ! i. Mar/. 1931 ah 



Es ist seit lantern bekannt. dafl die Gegen- 
wart von Alkalichromaten oder Chromsaurc 
in an sich korrodicrend wirkenden Medien auf 
Magnesium und hochprozentige Magnesium- 
legierungen passivierend wirkt, d- h- den An- 
griff dieser Medien einschrankt oder ganz 
unterbindet. Ebenso ist es bekannt, daB eine 
Behandlung dieser Metalle mit wafingen oder 
sauren Losungen, welche Chromsaurc oder 
Alkalichromat enthaUen, zur Bildung einer 
Schutzschicht umcr gleichzeitiger Anfarbung 
des Mctalis>n:hrt. die . seine Bestandigkcit 
gegen korrodierende EinHus.se uberhaupt cr- 

hoht. , . , .. 

Es wurdc nun gefunden, daC auch die 
Alkalisultide in ahnlicher Weise wie Chromat 
in wafiriger Losung auf Magnesium bzw. 
Magnesiumlegierungen eine Deckschicht er- 
zeugen welche die Korrosionsbestandigkeit 
wesentlich erhoht. Desgleichen vermogen sie 
aber audi in korrodierenden Medien, wie x. B. 
Wasser, Alkoholen u.dgl., in Form ernes mi- 
nimaien Zusatzes das Metaii gegen 
zu schutzen. Die korrosionshemmendc YVir- 
kung dieser Stoiie bleibt auch bei erhohten 
Temperaturen erhalicn. Diese Wirkm.g der 
Schwefelalkaiien war auf Grund lhres sonsti- 
gen Vcrhaltens in keiner Weise vorauszu- 
sehen. 

< j \\n .h'»t ruh'HlMirhrr ist .1/* 'i»'r E'fiml.-r t ,n fr'X* 
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1. Es ist bekannt, daB Gebrauchswasser auf 
Gegenstandc aus Magnesiumlegierungen be- 
reits bei Zimmertemperatur im Laufe der 
Zeil allmahiich korrodicrend wirkt, und daB 
dieser Angriff bei hoheren Temperaturen noch 
wesentlich beschlcunigt wird. GcmaB Erfin- 
dung geniigt ein Zusatz von 0,2 bis 0,5 / 0 
Schwefelalkaiien zum Wasser vollauf, urn 
diese Korrosionscrscheinungcn vollstandig zu 
verhindern. Man crhalt sogar eine geriuge 
Gewichtszunahme, welche auf die Bildung 
einer dunncn Schutzschicht zuriickzufuhren 

^ In Trink- und- FIuBwasscr cntsteht auf Zu- 
satz von Schwefelalkaiien ein Nicderschlag. 
Es ist zweckmaBig. von diesem abzudckantie- 45 
ren oder abzufiltrieren und nur das so vorgc- 
reinigte Wasser mit Magnesium oder Ma- 
gnesiumlegierungen in Beruhrung zu bringen, 
da der Niedcrschlag beim Festsitzen auf der 
Metallobcrftache dort ptmktformige Angntts- 
stellen herVorrufen kann. 

2. Die Erhohuug der Bcstandigkcit von 
Magnesium und Magnesiumlegierungen gegen 
den Angriff von Alkoholen, wie z. B. Glykol, 
Glycerin usw., <xl-r deren Gemisclie nut 
Wasser, insonderheit bei erhohter Tempe- 
ratur, ist deslialb von Bcdcutung, wcil diese 
Stui'fe dem Kuhlwa-ser von Motnrfah r/.cugcn 

hrr. -^'Di tlt'ii : 
Michel in Hitu rji'ltl. 
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zur Erhnhung der Kfihlwirkung mid Yer- 
mimlerung der Eint riergefahr in <K*r Up! ten 
Jahreszeit zugesetzt wen Ion. l-'olgende /a hi en 
ergeben eiucn (■bcrbiick liber die Krholtung 
der Korrosionshcstandigkcit von Magnesium 
und Magncsiumlegierungc.il in Glykol. Gly- 
cerin und tlcren Gcmisehen nut Wasscr durch 
Zusatz von Schwefelalkal ien : 

TemjuT.-itiir mul ZusamrncnseUiinij \ngritT in ^ m- 
tk*r I-lussigkcit und Tag 

Glykol IOO°C m;,(". 

-j- o.i % Kaiiumsulrki ... o 

i 50 0 C 5 r, o 

4- <>-3 % Xairiumsul fid . . 0.10 

Glycerin 1 5 o° C { \) X* 

+ 0.2 ° 0 Schwcfclleber ivu 

Glycerin :Wasser =^ i : 1 ioo D C 1 4 • ~ 
- - = 1 : 1 ! 00 0 C 

4- 0.2% Xatriumsulrkl 0.03 • 
Glykol: Wasscr = 1 : i ioo°C t">.j 
= i : 1 100 0 G 
0.1 °. 0 Schwefclleber 0.05. . 

3. Eine daucrnde Ycrbcsserung dcr Korro- 
sionsbestandigkeit von GcgenuLfmden aus 
Magnesium unci Magnesiumlegicrungen kann 
t'cmaB Errmdung durch Erzeugung einer 
Schutzschicht auf der Obcrflache der Gcgcn- 
stiinde durch Behandlung mit cincr wjiftrigen 
Eosung von Alkalisultjdcn crzielt werden. 

Bleche aus einer Magnesiumlcgierung war- 
den bei Temperaturen von 60 bis 1 00 0 (J 
einige Stunden mit einer etwao.5- bis 1 o/ 0 igcn 
wiiBrigcn Schwefclnatriumlosung bebandcit. 
Hierbci bilden sicli braun bis schwarz ge- 
farbte Oberziige; Sctzt man dicse so vorbc- 
handelten Bleche korrodierenden Einrlusscn, 
z. B. dem AngrifT von Leitungswasscr, aus. so 
ergeben sicb im Vergleich zu Blccben. welche 
diesc Obcrflachenbchandlung nicht erfahren 
babe:;, dcutiiche Umorschiede. in Vier nac'n- 
folgenden C-hersicht ist das Yerhaltcn zweier 
Bleche aus tier gleichen Logic rung gegenubcr- 



gcstrlh. von delicti das eiue uuhchaudclt war. 
wahrend auf dem anderen. vor Beginn des 
Verglcichsversuches durch Kintaucheu in etuc 
f> .5°/uige watirigc I.osung von Schwcfel- 
natrium bei 70°. C wiihrend 10 Stunden cine 
uberflachlicho ScI1uty.scl1icl.it orzeugt wnrdeii 
war. Die Bleche wurden in Leituugswasser 
gestellt und die WasserstorYent wicklung. die 
ein Matf fur den A tig riff der Bleche durch das 
Wasscr bildet, nach 24, 48 und J 2 Stunden 
gemessen. 



N;tch Stunden 


An^riH' in Liter H s 
pro in* lileehobcrtlilchc 

behandelt unhehandclt 
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Patentanspruch e : 

1. Vcrfahrcn zum Schutz von Ma- 
gnesium und. M agues iumlcgicrungcn gegen 
den Angrift von Wasscr und .Alkoholcn 
bei gcwohnltcber und crhohtcr Te.npc- 
ratur, dadurch gckenuzcichnct, daU man 
entweder das Me tall durch Behandlung 
mit waCrigen Losungcn von Schwefel- 
alkalien mit einer schutzenden Deck- 
schicht iiberzieht oder den Angrift" dcr 
korrodierenden Med ien durch Zusatz ge- 
ringcr Mengcn von Schwefelalkal ien r.u- 
mittelbar verhindert. 

2. Magnesium und Magnesiumlcgierun- 
gen nicht korrodierende Kiihlflussigkcit, 
insbesonderc fur Verbrennungskraftma- 
schiuen, dadurch gekennzeichnct. daO sic 
aus mchrwertigen Alkoholcn, gcgcbcncn- 
falls in wiiUriger Losung. mit einem gc- 
ringen Zusatz von bis zu wen i gen Prozcn- 
ten Alkalisulfwl. z. B. 0.1% bis 0.5%. bc- 
steht. 
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